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Dr. Ernst Raub, Sdiwabisdi Gmiind 

ist als Erfinder genannt worden 


Forschungsinstitut und Probieraml fiir Edelmetalle, Sdiwabisdi Gmiind 
und W. C. Heraeus Gesellsdiaft mit besdirankter Haftung. Hanau/M. 


Werkstoff fiir elektrisdie Sdialtelemente aus galvanisdi 

herges tell tern Silber 

Palenticrt im Gebiet der Bundesrepublik Deutsdiland vom 31.Dczember 1948 an 

Pfltentanmeldung bekanntgemadit am 9. August 1951 
Patentertetlung bekannlgemadit am 27. Marz 1952 
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Sil!>er ist cin haufifj vcrwendeter Werkstoff fikr 
elektrische Schaltelemente. Es findet hierfur in 
massiver Forcn und als mechanische Plattierung An- 
wcndung. Das Silber ist jedoch weich und daher der 
mechanischt'n Ahnutzung stark ausgesetzt ))ei Kon- 
takten. die iintcr crhohtem I^ruck oder unter reiben- 
dcr Beanspruchung arl^iten. Eine Hartung der 
Komakto vvur<k bishcr durch Zulegieren anderer 
Mctalle crrcicht, wolxfi vor allem Kupfer als hartenr 
<kT Zusatz K<^)raucht wurde. Der Hartcanstieg 
KCj(enul)cr tkrm Feiiv5ill>er bleibt dabei aber in ver> 
haltnismaUi^^ cngcn Grenzen. Hohere Fremdmetall- 
zusatzo, weJche cine ausreicliende Stirigerung der 


I Harte bewirken konnen, beeinflussen die andcren 
Eigensciiaften gewdhnlich uaigunstig. i5 

Es wurde nun gefunden, dtaB sich hervorragend 
als Werkstoff fiir elektrische Schahelemcnte galva- 
nisch hergestellte Hartsilbcrniederschlage eignen, 
die aus cyanidischen Elektrolyten wiedergeschflagen 
sind. aus denen gleichzeitig mit dem Silber in fein- 
disperser-kolloider Form oder in Form einer festen 
Losung andcre Stoffc abgeschaeden werden, ohne dafi 
Mch inTierhalb des Elektrolyts grobdisperse Aus- 
scheidungen bilden. *Vach einer bevorzugten Aus- 
tiihrungsform findet ein cyanddischer Ekktrolyt as 
Verwendung mit einem Gehalt an Alkalihydroxyd, 
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insbesondere Kalium- oder Natniumhydroxyd, von 
mehr als i g/1, vorMgsweise mehr a/Is 5 g/1, der Blei 
uiKt/oder Wismut ncben Stoffen enthalt, die sich ifi 
feindisperser Form abschcideni, insbesondere neben 
Oxysaurcnt bzw. dercn Komplexsalzeru 

Da sich derartige galvanische Hartsilbemicder- 
schlage in jeder bcliebigen Starke herstellen lassen 
und auBerdcm eine gute spanabhd)ende Verformbar- 
keit besitzen, kann man aus ihncn sowohJ massive 
Silberkontakte herstellen als audi Konitakte, welchc 
mir eine diurch gaJvanische Plattierung gewonnenc 
Auf lage beliiebiger Dicke besJtzcn. 

PaTEKTANSPROCHB; 

I. WerkstofF fiir clektrische Schaltelemente 
aus galvanrisch hcrgestclltsin Silber, dadurch gc- 


kennzeichnet, daB dieses aus cyamdi«chen Elek- 
trolyten niedergeschlagen ist, aus denen gleich- 
zeitjg mit dexn Silber in fcindispcnser-kcrfloider ao 
Form Oder in Form einer festen Losung andere 
Stoffe abgeschieden werden, ohnc daB sich inner- 
halb des Elektrodyts grobdisperse Ausscheidun- 
gen bildien. 

2. Werkstoff nach Anspruch i, dadurch ge- as 
kennzeichnet, daB das Silber aus cyanidischen 
Elektrolyten niedergeschl^en ist, die einen Ge- 
halt an Alkalihydroxyd, insbesondere Kalium- 
oder Natriumhydroxyd von mehr aJs i g/1, vor- 
zugsweise mehr als 5 g/1, aufweisen und Blei 30 
undi/oder Wismut neben Stoffen enthalten. die 
sich in feindisperser Form abscheiden^ insbeson- 
dere neben Oxysauren oder deren Komplcx- 
salzen. 
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